PCX 

INTERNATIOK 
INTERNATIONAH 



WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 
Inte rnation ales BQro 
AI^WMELDUNG VEROFFENTUCHT NACH D1 
AEBRfSAMMENARBETT AUF DEM GEBIET DES 





TRAG OBER die 
ENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation ^ : 

C08K 5/5393, 5/5377, 5/529, 5/524, C08L 
83/07 



A2 



(11) Intematioimle VeroffentHchungsniimmen WO 99^2552 



(43) Internationales 

VerdfTentlichungsdatum: 



l.Juli 1999 (01.07.99) 



(21) Intemationaleis Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/EP98/08407 

22. Dezember 1998 
(22.12.98) 



(30) Prioritatsdaten: 
197 57 221.9 



22. Dezember 1 997 (22. 1 2.97) DE 



(71) Anmelder (fur alls Bestimmungsstaaten ausser US): GE 

BAYER SILICONES GMBH & CO. KG PE/DE]; Falken- 
berg 1, I>-40699 Eriarath (DE). DEGUSSA-HOLS AK- 
TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Paul-Baumann-Strasse 
1, D-45764Mari(DE). 

(72) Erfinder; and 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): HASELHORST. Rolf 
[DE/DE]; Kyllstrasse 6, D-51371 Levericusen (DE). 
KARCH. Ralf [DE/DE]; Kfidie-KoUwitz-Strasse 24, 
D-^3801 Kleinostheim (DE). ZIMMERNfANN. Klaus 
[DE/DE]; Uhlandstrasse 8 a, D-63755 Alzenau (DE). 



(81) Bestinuniuigsstaaten: JP, US, europSisches Patent (AT, BE, 
CH, CY, DE, DK, ES. FT. FR, GB. GR, IE, IT, LU. MC, 
NL, PT, SE). 



Verdfrentlidit 

Ohne internationalen Recherchenbericht und emeut zu 
veroffentlichen nach Erhalt des Berichts. 



(54) Title: CROSS-LINKABLE MIXTURES AND A METHOD FOR THE PRODUCTION AND UTILIZATION THEREOF 
(54) Bezdchniing: VERNET2B ARE MISCHUNGEN. EIN VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND DEREN 
(57) Abstract 

The invention relates to cross-linkable mixtures and a method for the production and utilization thereof. 
(57) Zusanunenfossung 

Die vorliegende Erfindung betrifft vemetzbarc Mischungen, ein Vcrfahren zu deren Herstellung und dcien Vwwendung. 



LEDIGUCH ZUR INFORMATION 

Codes zur Identifiziening von PCT-Venragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die Internationale Anmeldungen gemSss dem 
PCX verBfFentlichen. 



AL 


Albanioi 


ES 


Spsnien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowcnira 


AM 


Armeiuen 


n 


Fmnland 


LT 




SK 


Stowakei 


AT 


Osmrcidi 


FR 


Frankrcich 


U) 


Loxeniburg 


SN 


Senega] 


AU 


AttstralicQ 


GA 


Gabun 


LV 


Leitland 


sz 


Swasiland 


AZ 


Aterbsidsduui 


GB 


Vereinigtes Ktaigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-HcTz^owins 


GE 


Gcorgicn 


MD 


Republflc Moldan 


TG 


Togo 


BB 


Bsrbsdos 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschflcistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawtsche 


TM 


Tlukmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Gncdienl&Dd 




Republik Mazedonien 


TR 


Tibkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungani 


ML 


Mall 


TT 


TVioidad and Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


VS 


Vereinigte Siaateo von 


CA 


Kanada 


IT 


Italien 


MX 


Mexiko 




Amerika , 


CF 


Zentralalnkantsche RepaUik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


uz 


Usbddstan 


CG 


KOQgO 


KE 


Kenia 


NL 


Ntederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kirgtststan 


NO 


Nonvcgen 


YV 


Jugoslawien 


CI 


CAtc d'lvoiit 


KP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neusceland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamenm 




Korea 


PL 


Polcn 






CN 


China 


KR 


Rqmblik Korea 


FT 


Portugal 






CU 


Koba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


RumSnien 






CZ 


Ttohechische Republflc 


LC 


St Lucia 


RU 


Russische P5deraiion 






DE 


Deutschland 


U 


Liechtenstebi 


SD 


Sudan 






DK 


Danemaik 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schweden 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







wo 99/32552 




PCT/EP98/08407 



Vernetzbare Mischungen> ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Ver- 
wendung 

Die vorliegende Erfindung betrifit vernetzbare Mischungen, ein Verfahren zu deren 
5 Herstellung und deren Verwendung. 

Bei der Verwendung additionsvemetzender Siliconkautschuksysteme taucht allgemein 
das Problem au^ daB die einmal hergestellte reaktive Mischung auch bei Raumtempe- 
ratur eine endliche Aushartegeschwindigkeit besitzt. Dies macht sich insbesondere 
10 dann storend bemerkbar, wenn die Maschinen aufgrund technischer Storungen oder 
anderer Ursachen langere Zeit stillstehen. In so einem Fall kann die in den Maschinen 
befindliche reaktive Siliconkautschukmischung auch bei Raumtemperatur vemetzen, 
was sehr aufwendige Reinigungsarbdten vor der Wiederinbetriebnahme zur Folge hat. 

15 Aus diesem Grund besteht am Markt seit langer Zeit der Bedarf nach additionsvemet- 
zenden Siliconkautschuksystemen, die idealerweise bei Raumtemperatur liberhaupt 
nicht ausharten und bei Verarbeitungsbedingungen eine mdglichst hohe Reaktionsge- 
schwindigkeit habea 

20 Zur Realisierung dieses Zieles werden ublicherweise sogenannte Inhibitoren den Kau- 
tschuksystemen zugesetzt. Eine Gruppe von Inhibitoren sind phosphororganische 
Verbindungen. So wird beispielsweise in DE-A-3 635 236 die Verwendung cyclo- 
metallierter Platinphosphitkomplexe zur Erhohung der Lagerstabilitat bei Raumtem- 
peratur beschrieben. Die dort erwahnten Katalysatorinhibitorkomplexe erhohen die 

25 Topfeeit bei Raumtemperatur, haben jedoch den Nachteil, daJ3 sie aufwendig herzu- 
stellen sind, was mit zusatzlichen Kosten bei der Produktion verbunden ist. In 
EP-A-662 490 werden allgemein phosphororganische Verbindungen als Inhibitoren in 
additionsvemetzenden Siliconsystemen beschrieben. Die dort erwahnten aliphatischen 
und aromatischen Phosphine haben jedoch den Nachteil, daB sie bei Verarbeitungsbe- 

30 dingungen (T = 120 bis 170**C) eine deutliche Verlangsaraung der Reaktionsge- 
schwindigkeit verursachen. In DE-P 19532316.5 werden vernetzbare additionsvemet- 
zende Mischungen beschrieben, die neben einem Hydrosilylierungskatalysator eine 
phosphororganische Verbindung und einen Inhibitor enthalten. Die dort beschriebene 
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Einstellung uber eine 2-Komponentensystem ist jedoch aufwendig. Mischuagen, die 
eine voUige Inhibierung bei Raumtemperatur und die voUige Nichtbeeinflussung der 
Reaktionsgeschwindigkeit unter Aushartebedingungen mit einem ZusatzstoflF aufwei- 
sen, sind bislang nicht bekannt. 

Es bestand daher die Aufgabe, geeignete Mischungen bereitzustellen, die auch in 
schnellen, additionsvernetzenden Siliconsystemen die Aktivitat des Katalysators bei 
Raumtemperatur herabsetzen, ohne die Aushartezeiten bei Reaktionsbedingungen zu 
verlangera 

Zudem soUte die Mischung moglichst einfach, d.h. aus mdglichst wenigen Kompo- 
nenten, aufgebaut sein. 

Es wurde nun gefunden, daB die Probleme in additionsvernetzenden Polysiloxanmi- 
schungen dadurch gelost werden konnen, daB diese Pt-Verbindungen oder Pt elemen- 
tal Oder eine andere die Hydrosilierung katalysierende Substanz und mindestens eine 
sterisch anspruchsvolle substituierte Phosphorverbindung des weiter unten naher 
spezifizierten Typs enthalten. 

Gegenstand der Erfindung sind daher vemetzbare Mischungen, enthaltend als Kom- 
ponenten 

a) mindestens ein Polysiloxan, das iiber mindestens zwei olefinisch oder acetyle- 
nisch ungesattigte Mehrfachbindungen verfiigt, 

b) mindestens ein Polyhydrogensiloxan, das uber mindestens zwei direkt an das 
Silicium gebundene WasserstoflFatome verfugt, 

c) mindestens eine die Hydrosilyiierung katalysierende Substanz, 

d) mindestens eine Verbindung der Formel (I) 



R»nP(0R)3-„ (I) 
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mit n = eine ganze Zahl von 0-3, 

R und unabhang^g voneinander Verbindungen aus der folgenden Gruppe = 




mit 

R"= -H, 

-CR"'3, 

-SiR'"3, 

-Hal, 

-OR" 

und/oder 

-(CR42)ja-P(ORl)iR2.i mit 1 = 0-2 

m = 1 bis 10 und 

R4 = H, -CR'"3, -SiR'"3, -Hal, -OR" 
und/oder SiR'"3, 

wobei mindestens ein Rest R" ungleich H sein muB und fiir den Fall, daB n = 0 
ist, mindestens einer der Reste R" = SiR"'3 ist, 



und 
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R'" = gesattigte oder ungesattigte oder eventuell funktionelle Gruppen wie 
Carbonisaure-Derivate tragende Ci-C3o-Alkyl-, Aryl-, C7-C3i-Aryl- 
alkyl- und/oder C7-C3i-Alkylarylreste 

5 oder das Umsetzungsprodukt aus den Komponenten c) und d) und 

e) gegebenenfalls weitere HilfsstofFe. 

Komponente a) im Sinne der Eifindung ist vorzugsweise ein cyclisches, lineares oder 
10 verzweigtes Polysiloxan, das aus Einheiten der allgemeinen Fonnel (II) 

(R^)a(RViO(4-a-by2 (D) 

aiifgebaut ist. Hierin bedeuten ein C2-C8-Alkenylradikal, z.B. Vinyl, Allyl, 
15 tenyl, 1-Hexenyl etc. Die Alkenylradikale konnen an Siliciumatome innerhalb der 
Kette oder am Ende derselben gebunden sein. R"^ ist ein einwertiger, gesattigter Koh- 
lenwasserstof&est mit bis zu 10 Kohlenstoffatom^ aus der Gruppe der substituierten 
und unsubstituierten Alkyl-, Aiyl-, und Aiylalk}dradikale. Beispiele fur die einwertigen 
Radikale R"* sind Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Octyl, u.s.w., Cyclobutyl, 
20 Cyclopentyl, CycloheTq^l, u.s.w., Phenyl, Tolyl, Xylyl, Naphthyl, u.s.w. Benzyl, 
Phenylethyl, Phenylpropyl. Fur die ganzen Zahlwi a und b gilt 0 < a < 3 bzw. 
0 <_.b <.3 und 0 < a + b < 4. Vorzugsweise ist a gleich 0 oder 1 . In den Radikalen R^ 
der vorliegenden Erfindung konnen einige oder alle WasserstofFatome durch Fluor- 
und/oder Chlor-, Brom-, bzw. lodatome oder Cyanoradikale substituiert sein. Dies 
25 bedeutet, daB R^ beispielsweise auch ein Chlormethyl-, Trifluoropropyl-, Chloro- 
phenyl-, Dibromophenyl-, -Cyanoethyl-, -Cyanopropyl oder -Cyanopropylradikal 
sein kann. 

Das Molekulargewicht des Polysiloxans betragt dabei vorzugsweise 100-600 000. 

30 

Nfit der dem Fachmann vertrauten Nomenklatur 
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M: (CH3)3SiOi/2 

D: (CH3)2Si02/2 

T: (CH3)Si03/2 

MVi; (CH2=CH)(CH3)2SiOi/2 

5 DVi: (CH2=CH)(CH3)Si02/2 

lassen sich folgende Beispiele fur die Komponente a) angeben: 

Vi 

T5D550M7 
T3D500M2M3 

T6D300t^*^4M4 

Vt 

15 ^2^^1500 

Vi Vi 

2 4000*^50 

sowie 

M2D2000D5' 

20 Der molare Anteil an ungesattigten Resten des Typs kann beliebig gewahlt war- 
den. 



In der Komponente a) soUte bevorzugt der molare Anteil an ungesattigten Resten des 
Typs R3 zwischen 10"^ und 10 mmol pro Gramm liegen. Der BegrifF zwischen 
25 schliefit sowohl hier ais auch im folgenden imm^ die jeweils angegebenen Eckwerte 
mit eia 

Die Komponente b) im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Polysiloxan, das aus 
Einheiten der allgemeinen Formel (HI) 



6 



WO 99/32552 




PCT/EP98/08407 



Hc(R4)dSiO(4^^y2 



aufgebaut ist, wobei oben bereits definiert wurde und gegebenenfalls auch die 
Bedeutung von R^ haben kana Die stochiometrischen Indices c und d sind ganze 
Zahlen mit 0 < d < 3 und 0 < c < 2 sowie 0 < c + d < 4. Bevorzugt ist 0 < c < 1. 

Das Molekulargewicht der Komponente b) betragt vorzugsweise 100-12 000. 

Beispiele fur die Komponente b) mit der dem Fachmann gelaufigen Nomenklatur 



Q: Si04/2 

MH: H(CH3)2SiOi/2 

DH: H(CH3)Si02/2 



lassen sich folgende Beispiele fur die Komponente b) angeben: 







sowie 



QM. 



H 

'1.3-1.8 '-^o.i 



(M, D, und D^ wie bei Komponente a) definiert). 



Der molare Anteil von direkt an ein Siliciumatom gebundenen WasserstofFatomen in 
der Komponente b) kann beliebig gewahlt werden. 
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In der Komponente b) liegt vorzugsweise der molare Anteil von direkt an dn Silici- 
umatom gebundenen Wasserstoffatomen zwischen 0,01 und 17 mmol, besonders be- 
vorzugt zwischen 0,1 und 17 mmol und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 und 
S 1 7 mmol pro Gramm der Komponente b). 

In der beschriebenen Gesamtmischung sollten vorzugsweise die Komponenten a) und 
b) in einem solchen Mengenverhaltnis vorliegen, daB das molare Verhaltnis von direkt 
an ein Siliciumatom gebundenen Wasserstoffatomen (SiH) in der Komponente b) zu 
10 den ungesattigten Resten (Si-Vinyl) in der Komponente a) zwischen 0,05 und 20 liegt, 
besonders bevorzugt zwischen 0,5. und 10 und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 
und 5. 

Komponente c) im Sinne der Erfindung umfeBt vorzugsweise die Elemente Platin, 
15 Rhodium, Iridium, Nickel, Ruthenium und/oder Palladium elementar auf einer Trager- 
substanz oder in Form ihrer Verbindungen. Bevorzugt sind Platinverbindungen oder 
Platinkomplexe, wie zum Beispiel H2PtCl5, Platin-Olefinkomplexe, Platin-Alkoholat- 
komplexe, Platin- Vinylsiloxankomplexe oder auch elemtares Platin auf einer Trager- 
substanz, wie z. B. Aktivkohle, AI2O3 oder Si02. Besonders bevorzugt ist Kompo- 
20 nente c) ein Platiii-Vinylsiloxankomplex. Platin- Vinylsiloxankomplexe verfiigen vor- 
zugsweise im Siloxan iiber mindestens 2 olefinisch ungesattigte Doppelbindungen, 
siehez.B. US-A3 715 334. 

Unter den Begriff Siloxan fallen auch Polysiloxane, d.h. zum Beispiel auch Vmylpoly- 
25 siloxane. Der Anteil der Komponente c) an der Gesamtmischung sollte vorzugsweise 
so eingestellt werden, daB der Gehalt an Edelmetall zwischen 1 und 1000 ppm, 
besonders bevorzugt zwischen 1 und 500 ppm und ganz besonders bevorzugt 
zwischen 1 und 100 ppm liegt. 

30 Als Komponente d) im Sinne der Erfindung ist eine Phosphor-organische Verbindung 
des Typs 

R^nP(0R)3.n bevorzugt, in der n = 0-3 
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und 

R und unabhangig vondnander = 

5 




mit 

10 R" = -H, 

-CR'"3, 
-SiR"'3, 
-Hal, 

-OR" und/oder -(CR42)m-P(ORl)iR2.i, 

15 

wobd mindestens ein Rest R" ungieidi H scan muB und/oder mindestens einer der 
Reste R oder Rl = -(CR*2)ni-P(OR^)l ^2-1 ist, mit 1 = 0-2, m = 1-10 und 
R* = H, -CR'"3, -SiR'"3, Hal, OR'" und/oder SiR"'3 

20 und 

R'" = gesattigte oder ungesattigte oder eventuell funktionelle Gruppen wie 2.B. Car- 
bonsaurederivate tragende Ci-C3o-Alliyl-, Aryl, C7-C3i-Arylalkyl- und/oder 
C7-C3 1 - Alkylaiylreste. 

25 
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Sterisch anspruchsvoUe Reste im Sinne der Erfindung sind auch substituierte oder 
nichtsubstituierte Polyaromaten oder Heteroaromaten oder Heteropolyaromaten, vAe 
Z.B. Polythiophen, Furan, Thiophen, Pyridin, Pyrrol, oder Naphthalen etc. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung haben die Komponenten c) und 
d) bereits miteinander reagiert, so daB ein Umsetzungsprodukt d.h. eine metallorgani- 
sche Komplexverbindung in der vemetzbaren Mischung vorliegt. 

Diese Umsetzungsprodukte entstehen spontan durch Inkontaktbringen der Edukte bei 
Temperaturen zwischen 40 und 200°C, gegebenenfalls in einem Ldsemittel wie 
Toluol, Dichlormethan oder Heptan. 

Die Komponente d) der vorliegenden Erfindung wird vorzugsweise in einem Mengen- 
anteil von 1 ppm bis 50 000 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Nfischung, 
zugesetzt, besonders bevorzugt 10 ppm bis 10 000 ppm und ganz besonders bevor- 
zugt zwischen 20 ppm und 2000 ppm, sofem eine separate Zugabe der Komponente 
d) gewunscht ist. 

Die Komponenten d) sind z.B. nach dem in Methoden der orgaiL Chemie, Huben- 
Weil, Band XII/2, .1964, 4.Aufl., S.59-61, beschriebenen Veifehren hersteUbar. 

HilfsstofFe (Komponente e)) im Sinne der Erfindung sind z.B. Polysiloxanharze, die 
aus Bausteinen der allgemeinen Formeln (11) und (m) aufgebaut sind, Fullstoffe, die 
die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der ausgeharteten erfindungsgema- 
Ben Mischung positiv beeinflussen, Avie z.B. pyrogene und gefallte Kieselsauren mit 
einer BET-Oberflache von 50 bis 500 m^/g. Derartige FiilistofFe konnen oberflachen- 
modifiziert sein, z.B. mit siliziumorganischen Verbindungen. Die Modifizierung kann 
auch wahrend der Einarbeitung in das Polymer durch Zusatz von z.B. a,<s>-OH end- 
gestoppte Oligo- bzw. Polysiioxane oder Hexamethyldisilazan oder 1,3-Divinyl- 
1,1,3,3-tetramethyldisilazan unter Zusatz von Wasser erreicht werden. 
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Weiter konnen als FuIIstofFe Substanzen wie zB. Diatomeenerden, feinteilige Quarz- 
mehle, amorphe Kieselsauren oder RuBe sowie A1(0H)3, keramisierbare Oxide u.a. 
eingesetzt werden. 

5 In einer weiteren Ausfiihrungsfonn enthalten die erfindungsgemaCen Mischungen 
zasatzlich Wasser oder ein organisches Losungsmittel. 

In einer bevorzugten Ausfuhmngsform der Erfindung liegen die Komponenten a) und 
b) in einem solchen Mengenverhaltnis vor, 

10 

daB das Verfialtnis SiH: Si- Vinyl zwischen 0,1 und 10, 

der Gehalt an Komponente c) zwischen 1 und 1000 ppm, bezogen auf das Edelmetall, 
und 

der Gehalt an Komponente d) zwischen 0,0001 bis 5 % liegt, 
15 wobei sich die Mengenangaben jeweils auf das Gesamtgewicht der Mischung bezie- 
hen. 

Gegenstand dieser Erfindung ist zudem ein Verfahren zur Herstellung der erfindungs- 
gemaBen vemetzbaren Mischungen. Dabei werden vorzugsweise die Komponenten a) 
20 und d) vermischt, .danach die Komponente b) und abschlieBend die Komponente c) 
zugegeben. 

In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung werden die Komponenten c) und d) 
separat, gegebenenfalis in einem organischen Losungsmittel, abgemischt und an- 
25 schlieBend zu den Komponenten a) und b) zudosiert. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemaBen 
vemetzbaren Mischung zur Herstellung von additionsvemetzenen Siliconkautschuken. 

30 Zudem sind Gegenstand der Erfindung Siliconkautschuke, erhaltlich durch Vulkani- 
sation von mindestens einer vemetzbaren Mischung bei einer Temperatur zwischen 
40X und 250^C. 
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Patentanspruche 

1 . Vemetzbare Nfischung, enthaltend als Komponenten 

a) mindestens ein PolysiloTcan, das fiber mindestens zwei olefinisch oder 
acetylenisch ungesattigte Mehrfachbindungen verfugt, 

b) mindestens ein Polyhydrogensiloxan, das fiber mindestens zwei direkt 
an das Silizium gebundene Wasserstoffatome ver&gt, 

c) mindestens eine die Hydrosilylierung katalysierende Substanz, 

d) mindestens eine Verbindung der Formel 

R^nP(0R)3-n (I) 
mit n = eine ganze Zahl von 0-3, 

R und = unabhangig voneinander Verbindungen aus der folgenden 
Gruppe 




nut 
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R"= -H, 

-CR"'3, 
-SiR'"3. 
-Hal, 
-OR'" 



und/oder 

-(CR42)„-P(ORl),R2.i mh 1 = 0-2 

und m= I-lOund 
R4 = H, -CR"'3, SiR*"3, Hal, -OR'" und/oder SiR"'3, 

wobei mindestens ein Rest R" ungleich H sein mu6 und fur den Fall, 
daB n = 0 ist, mindestens einer der Reste R" = SiR" 3 ist 

und 

R'" = gesattigte oder ungesattigte oder eventuell funktionelle Gnip- 
pen wie Caibonsaure-Derivate tragende Ci-C3o-Allcyl-, Aryl-, 
C7-C3i-Arylalkyl- und/oder C7-C3i-Alkylarylreste 

Oder das Umsetzungsprodukt aus den Komponenten c) und d) und 

e) gegebenenfalls weitere Hilfsstoflfen. 

2. Vemetzbare Mischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Komponente c) eine Pt-Verbindung oder ein Platinkomplex oder elementares 
Platin auf einer Tragersubstanz ist. 

3. Vemetzbare Nfischung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Komponente c) ein Platin-Vinylsiloxankomplex ist, in dem das 
Siloxan iiber mindestens zwei olefinisch ungesattigte Doppelbindungen ver- 
fugt. 
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Veraetzbare Nfischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzdchnet, dafi diese zusatzlich Wasser enthalten kann. 

Veraetzbare Mischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese zusatzlich ein organisches Ldsungsmittel ent- 
halten kann. 

Veraetzbare Mischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis S, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Komponenten a) und b) in einem soichen Men- 
genverhaltnis vorliegen, daU das Verhaltnis SiH: Si-Vinyl zwischen 0,01 und 
300 betragt, der Gehalt an Komponente c) zwischen 0,1 und 1000 ppm, 
bezogen auf den Edehnetallgehalt, und der Gehalt an Komponente d) zwischen 
0,0001% bis 5 % liegt, wobei sich die Mengenangaben jeweils auf das 
Gesamtgewicht der Mischung beaehen. 

Verfehren zur Hersteliung einer vemetzbaren Mischung nach einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Komponen- 
ten a) und d) vermischt, anschliefiend die Komponenten b) und zuletzt die 
Komponente c) zugegeben wird. 
» 

Verwendung der veraetzbaren Mischung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 6 zur H^stellung von additionsvemetzenden Siliconkautschu- 
ken. 

Siliconkautschuk, erhaltlich durch Vulkanisation mindestens einer vemetzba- 
ren Mischung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6 bei einer Tem- 
peratur zwischen 40°C und 250°C. 
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